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HaoopexeiiHe OTHOciiicji k xhmhm BbicoKoMO- 

-ICKy/iapilblX COeaHHCHHH, B HaCTllOCTH K CIIOCO 

6a M nojiyMeHH5i conojiMxiepoB bhhhjihacmix.io- 
pnAa. 

HsBCCTeFi cnocoO no^iyHeHMH conojiHMepos bh- 
HH/iHaeHx/iopH;ia c c}}QC(l)opcoiiep>KaiiiHMH mo- 
iiOMepaMH THna bhhhji())occ})hhobou KHcaoxbi ny- 

TCM COnO.,lHMepH3aUHH MOHOMepOB B 6aOKe IKIll 

BOAiioii 3MyjibCHH npH 50 — SO^'C b npHcyrcTBHU 
paAMKajibiibix HiiHUnaropoB. 

Uejibio H3o6pcTenHn nun^ercn iio;iyMCHHC co- 
riOAHMepoB, oCviaAaioLniix xopuiueri paciKopn- 
MOCTbio, noBbiujeimon ajrcancH k CTCK;iy h mo 
rajiviy h yjiymiiemibiMH r^jiacTHMecKtiMii chuiict- 
BaMH. R^ifi iiocTn>KeHHH 3T0H uc-TH iipcA^iaraeTCM 
npHMGHJiTb B KawecTBC cl)occ})opcoAep>Kamera MO- 
noMepa 2.3-ah- (aH3Tii-T(}}OCttioH) 6yTaiiHCH-.l,3, 

FlpeAJiaraeMbiM MeiOAOM mokho no.nyMarb c 

XOpOIIIHM BblXOIiOM M yaOBJieTBOpHTe.l bUblM MO- 

/iei<y;iJipitbiM BGCOM no;iHMepbr, co;iep>KamHe 
3,5—50 MOji.% 2,3-AH-(;.iH3THJi4)oc(|)OH)6yTaaHe- 
Ha-1,3 (coaep^anHc 4>oc(J)opa b cono.iHMepax 
2,5—15%). npH conoJiHMepHsauHH b Macce uo- 
jiyHafOT HeropiOMiie a.iacTHHHwe 6-noKH, npn co- 
no/iHMepHsauHH b SMy.ibCHH — ycToft'iHBbie .la- 

TCKCbl. 

OMHmeiiiu>ie nepeoca>K,ieHHeM npo.iVKTbi o6- 
jia.aafOT xopouieii cnoco6HOCTbio caMosaryxaTb 
no BbiHcceiimi H3 nvTavienH, noBwuieEuiOH no 
cpaBHeiiHio c no.iJiBMn]LnnAeHXjiopH,^OM a/iresii- 



2 

cii K cieK.Ty H MeTa.n-iy. ConcniiMepbi paCTBO- 
pJiioTOi npii KOMiianioii TeNineparype b 6eH30.Te, 
x.Mopoc)>opML\ AMMCTM.TcJ)opMaMMae, TeiparHapo- 
cj}\paiie, miKJioreKcanoiie, iie pacTBopniOTCH b 

5 ncTpojieCiiiuM stjjujie, «-ienTane. B oT.nnMHe or 
iiojiHBHim.iii;ieiix.Topiua oiiii oo.TaaaioT BbicoKO- 
SviaCTHMCCKHMU CBoiiCTBaMii ( rciMiieparypbi ctck- 
v'lOBaiiH^i H3MCimioTc?i B npe.ie;iax 10— (^O^'C, tcm- 
neparypbi reKy^ecTii b npeAcviax 60 — 90°C). 

10 n p II M e p 1. B c reKjijiuiiyio aMny.iy sarpy- 
/Kaior 7,0 r 2,3-. ui- (aiiarii.icjDoccjjOH) C5yTa;uieiia- 
1,3, 6,2ri r BiiHii.ni lenxnopuaa (Mo.nHpiioc coot- 
HomeHiic I : 3) u 1 % i>cca MonoMepoB mni- 
iiHaTopa — ;uininpn;)a a30-ouc-ii30Mac.iflnou 

15 KMCviOTbi. .\Mny.n^■ 3aMopa)KnBaioT, saKyvMHpy- 
lor H sanannaiDT. llocne SToro ee noMemaiOT b 
repMocTnTiipyeMbiii cocva npn 70^., Hopes 
18 Mac aMny.iy BCupbiKaiOT, or)pa30BaBiiJiiricn 
conOcTHMcp oMHLiiaiOT nepooca>i\AeiineM 113 tct- 

20 parHApoc|Dypana b neTpciei'mwri 3i[>np. BbixoA 
cono.THNfepa 11,75 r (88,8%), co;iep>KaHHC ^)0Q- 
4)opa b hgm 9,94%; xapaKTepiicTii^iecKaH bhs- 
KocTb ['n]=0,25 (b TeTpaniApo(|)ypane npii 
25''C); TeMnepoTNpa cTeK/iOBaiinn 20''C; icMne- 

25 jniiypa rexxMecin 60°C. 

ripiiMep 2, B aMHNjy 3arpy>^<aiOT 5,7 r 2,3- 
(aM9 1 n;:<:ljacc|)on) -oyra/uiena- 1 ,3, 3,95 r sn- 
niLiii.iCHx.iojMi.ia ( \io.i jrpiicc cooTiiOLijenne 1 : 
: 2,3) n 1% nun iinmopa. N\c:o.inKa no.nnMepn- 

30 3ap.Hii xaKaji /i<c, Kaw w b npuMepe I. BpeMH 
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nojiHMepii3auHH 17 4cic. Bbixoa cono;inMepa 
8,99 r (93,2%), co^iep^Kaime ({)occ})opa 10,42%; 
xapaKxepHCTHiiecKan B«3K0CTb [i]] =0,194. 

n p II M e p 3. B aMny.ny 3arpy>KaK)T 7,0 r 2,3- 
;ui- (;unTH.nf|)occjKin) 6\ TaAHcii a- 1 ,3, 2,08 r rvihh- 
;iH.ioiix;iopMAa (MO.ifipnoc cooi nomeiiHe 1:1) h 
1% HiiiiuHaTopa. McTOAHKa no.fiHMcpHsauHH ana- 
;iornMiia npiiMcpy 1. BpcMFi no.iHMepi-isauHH 
17 Mac. Bbixozi cono.uiMepa 7,013 r (77,307o); 
coAep>KaMiie (|)OC(i:)opa 13,8G%; xapaKTepuciMMe- 
CKafi BH3i;ocTi> ['q]=0,15. 

ripMMep 4. B a.vuiy:iy sa rp>>i\a lor 1,14 r 
2,3-;iH- ( riH3THji4)oc(t)oii) -6yTa;).Heaa-l,3, 1,02 r 

lJMHl'I/lM;i.eilXJ10pHAa (MO.lSipHOe COOTMOLUOHMe 1 : 

:3), 1 7o or eeca MOnoMepoB HiiHUnaTopa — nep- 
cy.Tbc})aTa KajiHJi, — Bo;iy (2 q. Ha 1 h. Beca mo- 
noMepoB), sMyjibrarop (3% or Beca MOHOMe- 
pOB). AMnyjiy 3aMopa>KHBaK)T, BaicyyMHpyiOT h 
riOMCiuaioT r TepMocraTHpyeMhiH cocy\u npH 70°C 
n HirrencHBiiOM iiepcMcmnBaHHii. Hepes 20 Mac 



3MyjibCHio paspyujaHDT nyrcM ao6aB.neHHH pac- 
TBopa coMiflUOH KHCJioTbi, no»iHMep OTAeaaiOT. 
Bbixo;i conojiHMepa 1,011 r (47%), coaep>KaHHe 
(}}OCcl)opa 10,59%, xapaKxepHCTHMecKan BASKOcTb 
5 [r|] =0,5; reMneparypa CTeKJiosaHMH 35^C; tcm- 
neparypa TeKVMecTH 67^C. 

DpeAMCT H3o6peTeHHn 

10 Ciiocor) rioji>4euHH cono.iMMepoB bmhhjihuch- 
xJiopHAa cono;iHMepn3auneH ero c cj)o c(}) opcode p - 

>KamHMM MOHO.MepaMH R c5jlOKe HJIH BOAHOM 

sMyvjbCHH npH 50 — 80°C b npucyrcTEHH paAH- 

KajlbUblX HHHUHaTOpOB, O T Jl ]A ^ a Ki lU, ¥1 VI C Si 
15 TCM, qTO, C UCJlbK) IlOJiyMCHHH COnOJlHMCpOB, o6- 

;[ajiaioiuHx nosbiiueHHofi a^resHeH k CTCKJiy h 
Meiajijiy h yjiyMLueniifciMM 3viacTHHecKHMH cboh- 
CTBaMH, B KanecTBe t|)OC(|)opco,aep>Kamero moho- 

Mepa npHMCHfllOT 2,3-ilM- (AH^THJI(})OCC|)OH)6yTa- 
20 ;iHen-l,3. 
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